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@ Varf ahran zum Varfaatfgan von KaMa uod/odar Qaataln 


hn Bargbau. 


@ Bei einern Vertahren zum Varfestlgan von Kohta und/ 
odor Geatain dutch tnjiziaran ainar nach ihrem Eindrlngan 
•rhartandan Dl spars! on werdan zur Stabiltaierung odor 
Klabfeatlgkelt und zur Verringonjng dar Abblndazait ainar 
Mischung aua konzantriarter Magnaslumchforidloaung, ga- 
branntam Magneeft und Bantonltmahl zuaatzlicrt Anteilo 
von hochaktlvam Magneslumoxid und von ainam Abbinda- 
varzogarar, baisptelaweiae Borax, zugaaatzt 
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Verfahren aim Verfestlgen von Kohle und /Oder 
Geateln la Bergbau 

Die Erf lndung bezleht slch auf eln Verfahren 
zw Verfestlgen von Kohle und/oder Gesteln 
durch Injl2ieren einer nach Ihrea Elndrlngen 
erhtrtenden Dispersion a us elner Magneslu»- 
ch lor id lotting, gebranntea lfagneslt, hochaktlvea 
Uagnesluamld , Bentonlt und Wasser. 

Derartlge Verfahren verden besondera dort ange- 
vendet, to tektonische Storungen den Strecken- 
vortrleb behind ern bow. In Abbaubetrleben Aus- 
boschungen des Kohlesto&es die Kohlegevlnnung 
erschveren . 

Voraussetzung fur den praktlschen Elnsatz elner 
Xnjektlonsdlsperslon untertage 1st neben nledrlger 
Vlskoslttt und guter Verlelaungsf fthlgkelt elne 
ausrelchend lange Aushlr tungszelt . Fiir bestlMte 
Anvendungsf ftlle verden dagegen Dlsperslonen be- 
notlgt, die relativ schnell aushlr ten. Die Aus- 
h&rtungszelt kann bel einea a us der DT-PS 22o4281 
bekannten Verfahren durch Vertnderung des Ver- 
hftltnlsses der Antelle an HagnesluachlorldloBung, 
UagneslUMSld und Bentonltaehl veltgehend varllert 
verden. Bel elnea bestlsaten Mlschungsverhlltnls 
wlrd jedoch eln unterer Grenzvert fur die Aushftrte- 
zelt errelcht. der nlcht aehr unterschrltten verden 
kann. 
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Bekannt 1st es aus "Gliickauf -Foaraehungshef t " , 
Dezeaber 1976, Beft 6, Seite 243-245, durcb Zu- 
satz elnes Antells von 2,5 Gev.-£ hochacktivea 
Hagnesiuaoocld zu einer lllschung a us konzentrler- 
ter Uagnesiuachlorldlosung, gebranntea ISagnesit 
und Bentooitaebl die Aushftrtezeit der Dispersion 
welter zu verMrzen und zugleich die sich nach 
kurxen Standzelten einstellenden Festigkeitswerte 
zu verbeassrn* Kachteilig 1st, daft bel Zugabe 
eines Antells von mehr als 2,5 Gew.-% hochaktlvea 
MagnesiUMCKld die tferte fur die Klebkraft is 
Verlauf des Abblndevorgang ein Hlninua durchlaufen, 
um danach vieder anzuatelgen . 

Aufgabe der Erf lndung 1st es daber , ein Verfataren 
der Eingangs genannten Art zu scbaffen, bel des 
die Abbindezeit der Dispersion relativ kurx 1st 
und bel dea die Werte fiir die Sltfbfcraf t der Dis- 
persion vflhrend des AbbindevorgangB kontlnulerllcb 
bis zu* Endwert ansteigen. 

Erf indungsgett&B wird dies dadurcb erreicbt, dafi 
ein An tell von xebr als 2,5 Gev.-% an bocbaktivaa 
Hagnesiuaaacid baigaaengt wird und dafi zus&tzllch 
ein die Abbindung verzogernder cheaischer 8 toff 
zugesetzt vlrd. 

Als Abblndeverzogerer geeignete chealsche Stoff e 
sind beispielsveise Borax, Natriuasulf at, Natrium- 
fluoride Kaliumperaanganat und Aaamiluaaolybdat . 

Die Abblndeverzogerer warden der Dispersion in 
einer Venge bis zu 1 Gev.-% zugesetzt. Varteil- 
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haft 1st, dad alch durch den Zusatx daa Abblade- 
Terxogerers die Abbiodexeit Terkiirzt, daft di 
Werte fiir die Klebekraf t kontlaulerllch bla ztna 
Kndwert anstelgen und daB die Werte fur die 
Elebkraf t der ausgehlrteten Dispersion holier 
sind a Is ohne Zusatx Ton AbbindeTerzogerer . 

Hoehaktlves Uagnesluaoaid wird durch Brennen ron 
gef Elites ttagnesiuaaxld erhalten. as Terbessert 
die Yerleianngaf Ehlgkelt der Dispersion und er- 
■ogllcht ein Elndrlngen in sehr dunne Spalten 
is Gesteln. Sine relatlT schnelle Auahlrtung 
der Hit hochaktive* Magnealtaanid Terse tx ton 
Dispersion erfolgt auch an sogenannten kalten Be- 
trlebspunkten uatertage. Die Abblndexelt wird 
nlcht proportional sua Antell an acugesetztea hoch- 
aktlTaa Magnesiuaosld herabgesetxt . 

Die Erf indui* wird anband too Yarsuchsergebnissen 
n&her erlftutert. Die bel den Yereochen Tervendetea 
Uaterlallen batten folgende Slgenachnf ten: 
Technlscber gebrannter Hignesit enthlelt bei 
der chealsche Analyse ca. 86,4 Ge*.~% Xagnesltm- 
oacid; die teehnlseh koosentrlerte Magnesluschlorld- 
losung hatte ein apex if laches Gevieht too 
1,334 g/cn 3 ; hochaktlTes gef Elites und gebranntes 
Uagnesliamcld enthlelt 99 Gew.-% MgO; das a Is Ab- 
blndeTerzogerer is Yersoch benutste Borax lag in 
Form too Boraxdakahydrat tot , 

Die Abbindezelt entspricht der Zelt bis zu» Ir- 
relchen der Maxlaalteaperatur der aushlrtenden 
Dispersion. Die Klebkraft der erhirtenden Dlsper- 
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sion wird als Scherf estigkelt etner Leiafuge 
zvischen zwei unglasierten Kacheln geaessen. 

Tabelle 1 



Zusaaronsetzung in Gow.-% 



Bap. 


Losung 


Uagne- MgO 
sit ge- 
fftllt 


Ben- Borax 
tonit 


Ab- 
blnde- 
zeit 
(Kin.) 


1 


52,83 


31,45 0 


15,72 0 


626 


2 


55,00 


32,70 4,1 


8,20 0 


154 


3 


55,00 


32,70 4,1 


8,20 0,14 


194 


4 


55,00 


32,70 4,1 


8,20 0,27 


222 


5 


55,00 


32,70 4,1 


8,20 0,55 


292 


Die Abblndezeit der Dispersion erhoht aich linear 


■it d 


ea An tail an zogesetztem Borax. 








Tabelle 2 






Bsp. 




Scherfestigkelt nach 






24 h 


48 h 


72 h 


168 h 


1 


23,1 


34,6 


44,0 




3 


31,6 


43,1 


42,8 


43,6 


3 


39,3 


44,3 


46,4 


61,7 


4 


32,2 


36,8 


48,8 


51,7 


9 


29,0 


37,6 


40,6 


51,1 
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Ein Zusatz eines gerlngen Ant lis von Baraacdeka- 
bydrat erhoht die Scherfestigkeit der ausge- 
fa&rteten Dispersion und ver linger t die Abblnde- 
zelt ger Ingf iiglg . 

Ans telle von konzentrlerter technlacher Magneslua- 
cblorldloaung kbnnen aucb Jfagnesluschlarld-Flockan 
analog vervendet verden* 

Wet tare Abblndeverzogerer slnd andere borsaure 
Salsa v Phosphate, Fluoride, Sulfate, Permanganate 
und Molybdate, vobel Ha 2 30 4 (Natrluuttlfat), 
RaB0 2 (Katriunsetaborat) , NagPOj' 121^0 (Trlnatrluo- 
orthopbosphat bzv. Natrluaphosphat) , NaF (KatriUB- 
fluorld) f JOto0 4 (Kalluapmanganat) , (NH 4 > 

lO*^ 0 ^ ^2° ^ (HH 4> 6"°-p2A- t** 0 < m 4>2 
MoO^ (AmmonlUBBOlvbdat) elngehend erprobt wurden 

und alcb ebenso vie Borax QfegB^O^) bsw. Borax- 

dekahydrat als geelgnet ervlesen haben. 
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P»tantanaprncha 

1 . Varf ahran zua Varf aatigan von Kohl* und/odar 
GMtein la Bargbau durch Injiziaran einer 
nach ihraa Blndrlngen erhirtanden Disparaion 
aua tlatr Magnaaiuachloridlosung, gabranntaa 
Magnaait, hochaktlTaa Magnaaiuacncld, Ban ton it 
UDd Yumt, dadurch gakannzaichnat, daft ain 
Antail roc Mhr ala 2,5 G*v.-% an hochaktivaa 
Magnaaluaosld baigaaangt vlrd uad daft zusltz- 
llch ©in die Abblndtmg Tarzogarndar cheaischer 
Stoff zugaaetzt vlrd. 

2. Varf ahran nach Anspruch 1, dadurch gakennzalch- 
sat, daft dar cheaiacha Stoff la ainar Gevichta- 
aaaga bia zu 1% hlnzugafugt vlrd. 

3. Varf ahren nach Anapcroch 1 odar 2 r dadurch ge- 
kennzeichnet, daft ala chealaehar Stoff ain 
Botrat hinzugafCgt vlrd. 

4* Varf ahraa aaeh Anaproch 3, dadurch gefcenazeich- 
net, daft ala chealaehar Stoff Borax hlszi«e- 
fflgt vlrd. 

5. Varf ahraa nach Anspruch 1 odar 2, dadurch ge- 
kaonxeichnet, daft ala chaalschar Stoff ain 
Xatrluaaalz ainar Phoaphoratura zugaaetzt vlrd. 

6. Varf ahren nach Anspruch 5, dadurch gakennzeich- 
nat, daft Natriuaphoaphat hlnzugafugt vlrd. 
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7. Verfahr n oach einea der Azispruche 1 odor 2, 
dadurch gekennz Icfenet, daft a Is chealscher 
Staff ein Sulfat hlnxugcfugt alrd. 

8. Verfahr en nach Aospruch 7, dadurch gekeunseich- 
net. daft Natriunsulfat (Na 2 S0 4 ) blnzugsfugt 
wlrd. 

9. Verfahr an nach Ansprueh 1 odar 2, dadurch ge- 
kennzelchnet, daft ala ch6ad.scher Stoff ain 
Peraanganat hinzugefugt vird. 

10. Verfahr «n nach Aospruch 9, dadurch gekeanatelch- 
ntt, daft talluspTMancaaat (DhO|) hlazugeftigt 
vlrd. 

11. Verfahr ea aach elnca der An*pr3che 1 odar 2, 
dadurch gekennzelchnet t daft ala che&lecher Stof f 
ala Fluorld hinzugefugt wtrd. 

12. Verfahr an nach Ansprueh 11 , dadurch gekennxelch- 
net, daft Natrluaf luorld (Ha*) hlazutefugt vtrd. 

13 . Verfahr ea nach Anspruch 1 Oder 2, dadurch g*~ 
kennselehnet , deft als chealecher Stoff ela 
Molybdat hlosugefSgt vird. 

14. Verfahr ea aach elM der Anspruehe 1-13 1 da- 
durch gekennseichnet a daft der chesdsche Stoff 
wasserloellch 1st uad der Itognesluachlarld- 
losung xugesetat vird. 
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